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(57) Abstract: The invention concerns a novel hydrocarbon base oil for lubricants, having a viscosity index not less than 130, 
J/) comprising mainly long isoparaffinic hydrocarbon chains, branched over several carbon atoms. The invention is characterised in that 

said chains comprise a number of carbon atoms greater than 25 and have a ratio of the number of substituents consisting of at least 
00 two carbon atoms over the number of methyl-type substituents, not less than 0.9. 

JlJ (57) Abrege: L' invention concerne une nouvelle huile de base hydrocarbonee pour lubrifiants, ayant un indice de viscosite* ou VI 
supeneur ou egal a 130, comprenant principalement des chaines hydrocarbonees longues, isoparaffiniques, ramifiees sur plusieurs 
Q atomes de carbone. Selon r invention, ces chaines comprennent un nombre d'atomes de carbone supeneur a 25 et presentent un rap- 
^ port du nombre de substitutants composes d'au moins deux atomes de carbone, au nombre de subsotuants de type methyl, supeneur 
^ ou egal a 0,9. 
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Nouvelle huile de base hydrocarbonee pour lubrifiants k indice de 
viscosite trfes eleve. 

L'invention concerne une nouvelle huile de base hydrocarbonee 
pour lubrifiants de haut de gamme, obtenue a partir de coupes 
hydrocarbonee s de provenances diverses. Plus precisement, llnvention 
concerne une huile de ce type, ayant un indice de viscosite VI, calcule 
selon la norme NF T 60-136, superieur a 130, pour une viscosite 
cinematique mesuree a 100°C ( Vk@100 °C), mesuree selon la norme NF 
T 60-100, comprise entre 3,5 et 4,5 mm 2 /s (ou cSt). Cette nouvelle huile 
de base trouve une application preferentielle dans les formulations de 
lubrifiants pour moteurs, notamment dans l'industrie automobile, ainsi 
que pour des usages industriels. 

Les huiles de base sont actuellement classees selon la classification 
API en cinq groupes, en fonction de caracteristiques definies dans le 
Tableau 1 suivant : 



Tableau 1 





Composes satures 
(% en poids) 


Teneur en soufre 
(% en poids) 


Indice de viscosite VI 


Groupe I 


< 90 


>0,03 


80< VI<120 


Groupe II 


>90 


<0,03 


80< VI<120 


Groupe III 


>90 


<0,03 


>120 


Groupe IV 


PAO (Poly-a-olefines) 


Groupe V 


Autres (esters) 



II est connu depuis longtemps de produire les huiles de base pour 
lubrifiants du groupe I a partir de certaines coupes de distillats 
obtenues par distillation sous vide de petroles bruts paraffiniques, car 
c'est la teneur elevee en isoparaffines de ces bruts qui leur donne de 
bonnes valeurs de VI. Ces distillats subissent une extraction par 
solvant, produisant un raffinat riche en paraffines et un extrait riche 
en aromatiques ; le raffinat est ensuite deparaffine par melange avec 
un solvant organique (par exemple, la methylethylcetone ou MEC), 
refroidissement et filtration, de fa?on a obtenir par separation des 
paraffines solides ou gatsch (elimination des n-paraffines) et une huile 
ayant un VI d'au moins 95 et de bonnes proprietes a froid (point 
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d'ecoulement) ; cette huile subit enfin une hydrofinition pour la stabiliser 
et ameliorer sa couleur. 

On rappelle que le calcul de l'indice de viscosite ou VI 
des produits petroliers est effectue a partir de leurs viscosites 
cinematiques a 40°C et a 100°C, selon la norme NF T 60-136. 

Cependant, depuis plusieurs annees, les conditions de 
fonctionnement de plus en plus severes des moteurs d' automobiles ont 
entraxne des specifications plus contraignantes pour les huiles de base a 
partir desquelles sont formulees les huiles moteur, notamment une 
diminution de leur volatility et de leur point d'ecoulement et une 
augmentation de leur VI (au-dessus de 105). Or de telles caracteristiques 
ne peuvent pas toujours etre obtenues seulement par extraction au 
solvant des coupes de distillation (« straight run »), d'ou le developpement 
de procedes de production dtiuiles a partir d'autres coupes, telles que 
celles issues d'hydrocraquage catalytique et/ou dTiydrodeparaffinage 
catalytique. En effet, au cours de la reaction d'hydrocraquage des 
charges hydrocarbonees, se produisent principalement la saturation des 
composes aromatiques et la decyclisation des naphtenes, tandis que la 
reaction dTiydrodeparaffinage provoque le craquage et l'isomerisation 
des n-paraffines et ameliore les proprietes a froid des bases lubrifiantes 
obtenues. 

De telles bases, obtenues a partir de residus d'hydrocraquage 
soumis a un deparaffinage au solvant et faisant partie du groupe III 
selon la classification API decrite ci-dessus, sont actuellement produites, 
notamment par la Demanderesse, sous 1'appellation NHC5 (« Neutral 
HydroCracked »), avec une Vk@100 °C de 4,5 a 5 mm^/s (4,5 a 5 cSt). 

II est deja connu de lTiomme du metier de produire des huiles de 
base lubrifiantes ayant un indice de viscosite (VI) eleve, par exemple 
superieur a 125, a partir de charges hydrocarbonees provenant des 
fractions lourdes ou residus d'un hydrocraqueur. La demande de brevet 
FR 2 194 767 A decrit, en particulier, un procede de preparation d'une 
huile lubrifiante a VI eleve, comprenant un traitement d'hydrocraquage 
catalytique d'une fraction d'huile minerale a haut point d'ebullition, un 
fractionnement des effluents, un deparaffinage du residu bouillant au- 
dessus de 350 °C et une hydroisomerisation catalytique de la paraffine 
obtenue. 
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L'association d'etapes dTiydrocraquage et d'isomerisation avec des 
catalyseurs specifiques, pour la fabrication de lubrifiants a VI eleve, 
est egalement decrite dans EP 0 574 191 A et EP O 597 935 A. C'est 
egalement le cas de EP 0 744 452 A, qui decrit un procede de 
production de telles huiles de base, comprenant une etape 
dliydrocraquage avec un catalyseur a base de platine et/ou de 
palladium d'une fraction de fond dtiydrocraqueur, de fagon a convertir 
au moins 25 % en poids de la fraction dTiydrocarbures ayant un point 
d'ebullition d'au moins 370°C, suivie d'une etape de fractionnement des 
effluents, la fraction lourde ayant un VI d'au moins 125 et de preference 
superieur a 135, avec une viscosite cinematique a 100°C d'au moins 
3,5 mm 2 /s ou cSt, la fraction lourde subissant ensuite une etape de 
deparaffinage. Cependant, ces brevets ou demandes publiees ne donnent 
pas de precisions sur les proprietes a froid des bases lubrifiantes 
obtenues, telles que leur point d'ecbulement, ni sur leur structure . 

Une autre voie connue pour obtenir des huiles de base a haut VI 
consiste a partir de charges hydrocarbonees tres paraffiniques, en 
particulier composees de n-paraffines ou cires obtenues par synthese 
Fischer-Tropsch ou de gatsch. C'est ainsi, notamment, que EP 0 323.092 
A decrit un procede de production dTiuile a haut VI, comprenant des 
etapes dTiydrotraitement, d'hydroisomerisation catalytique et de 
deparaffinage, et que WO 97/21788 A decrit un procede de production 
dTiuile de base lubrifiante biodegradable, comprenant une etape 
d'hydroisomerisation et dtiydrocraquage catalytique d'une fraction de 
point d'ebullition superieur a 370°C d'une charge de paraffines de 
Fischer-Tropsch, une etape de fractionnement de l'effluent obtenu, dont 
la fraction lourde contient des paraffines ramifiees par des radicaux 
methyl, et enfin une etape de deparaffinage au solvant. Si cette derniere 
demande decrit un taux de ramification par molecule compris entre 6 et 
7,5 groupes methyl pour 100 atomes de carbone, il est precise qu'il y a 
tres peu de ramifications par des groupes a 2 atomes de carbone (ethyl) 
ou plus. 

Or la Demanderesse a etabli, de maniere surprenante, que la qualite 
de ces huiles est liee a la nature isoparaffinique des chaines 
hydrocarbonees des coupes utilisees et, en particulier, a un rapport 
specifique entre les differents types de substituants portes par ces 
chaines. 



V 
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Le but de la presente invention est done Tobtention d'une nouvelle 
huile de base pour lubrifiants de haut de gamme, ob teniae a partir de 
coupes hydrocarbonees de provenances diverses, presentant un indice 
de viscosite eleve et des proprietes a froid ameliorees, en particulier un 
5 point d'ecoulement inferieur a -18 P C, assurant des proprietes 
rheologiques satisfaisantes aux huiles lubrifiantes finies formulees a 
partir de cette huile de base, dans une large gamme de temperatures 
(de -30 a + 100 °C), grace a une structure particuliere de ramification 
des molecules paraffiniques composant celle-ci. 
10 II a ete constate notamment que lTiuile de base selon Tinvention est 

tres superieure en performance a des bases disponibles actuellement sur 
le marche, issues de produits hydrocraques et ayant subi un 
deparaffinage au solvant (huiles du type NHC5) , ou un deparaffinage 
catalytique, et qui font partie du groupe III selon la classification API 
15 decrite ci-dessus . De fa?on surprenante, elle peut aussi remplacer des 
bases synthetiques connues comme les poly-ct-olefines (PAO), 
appartenant au groupe IV, dont les performances sont bien connues 
pour Taugmentation du VI, mais qui presentent Tinconvenient majeur 
d'avoir un cout tres superieur aux bases d'origine minerale. 
20 A cet effet, l'invention a pour objet une nouvelle huile de base 

hydrocarbonee pour lubrifiants, ayant un indice de viscosite ou VI 
superieur ou egal a 130, comprenant principalement des chaines 
hydrocarbonees longues, isoparaffiniques, ramifiees sur plusieurs 
atomes de carbone, caracterisee en ce que ces chaines comprennent un 
25 nombre d'atomes de carbone superieur a 25 et presentent un rapport du 
nombre de substituants composes d'au moins deux atomes de carbone 
au nombre de substituants de type methyl, superieur ou egal a 0,9. 

On a etabli, en effet, que, lorsque la valeur de ce rapport, pour une 
huile de base, est inferieure a 0,9, les caracteristiques des huiles 
30 lubrifiantes finies obtenues a partir de cette base sont moins 
performantes. 

De preference, lesdites chaines hydrocarbonees presentent un 
rapport du nombre de substituants composes d'au moins deux atomes 
de carbone, au nombre de CH2 de chaine longue, exprime en %, 
35 superieur ou egal a 23 %. 
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En particulier, lTiuile de base conforme a l'invention presente un 
rapport de l'indice de viscosite a froid (VIF) a l'indice de viscosite (VI) 
(mesure selon la norme NF T 60-136) superieur ou egal a 1. 

De fagon avantageuse, lTiuile de base possede une teneur en 
5 molecules naphteniques inferieure ou egale a 10 %. 

Notamment, lTiuile de base presente une valeur de volatility Noack 
inferieure a 13 % en poids (calculee selon la norme CEC-L-40-A 95), 
ainsi qu'un point d'ecoulement (calcule selon la norme NFT 60-105) 
inferieur a -18°C . En outre, elle possede une valeur de couleur Saybolt 
10 de + 30 (mesuree selon la methode ASTM D 156). 

De plus, lliuile de base presente un indice de viscosite a froid (VIF) 
superieur a 125 . 

Plus particulierement, lTiuile de base presente une viscosite 
dynamique CCS a -30 °C inferieure a 1200 mPa.s (calculee selon la 
15 norme ASTM D 5293), pour une viscosite cinematique Vk a 100 °C de 
4 mm 2 /s. 

En particulier, lTiuile de base conforme a l'invention presente un 
indice de viscosite VI superieur a 130 et inferieur ou egal a 135, pour 
une viscosite cinematique Vk a 100°C comprise entre 3,5 et 4,5 mm 2 /s 
20 ou cSt. 

Plus precise ment, cette huile de base presente un indice de viscosite 
VI superieur a 135 pour une viscosite cinematique Vk a 100 °C 
comprise entre 4,5 et 5 mm 2 /s. 

Un deuxieme objet de Tinvention concerne Tutilisation de lTiuile de 
25 base definie ci-dessus, dans la formulation de lubriflants pour moteurs, 
en particulier pour automobiles, en vue notamment de formuler un 
grade 0W30. 

Un troisieme objet de l'invention concerne un procede de preparation 
de lTiuile de base de 1 Invention comprenant successivement les etapes 

30 d'hydrotraitement, d f hydrodeparaffinage, de fractionnement et 
d'hydrofinition de coupes de residus issus dliydrocraquage. 

II s'est avere que la nouvelle huile de base, selon l'invention, 
presente des proprietes interessantes a froid, se caracterisant, d'une 
part, par un point d'ecoulement inferieur a - 18 °C et, d'autre part, par 

35 un nouvel indice dit de viscosite a froid (VIF) tel que lTiuile presente un 
rapport indice de viscosite a froid (VIF)/ indice de viscosite (VI), 
superieur ou egal a 1. L'indice de viscosite a froid VIF est calcule en 
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utilisant la formule usueile de calcul du VI (selon la norrne NF T 60-136), 
qui integre les valeurs de viscosite cinernatique a 100 °C et a 40 °C du 
produit a mesurer, mais en substituant a la valeur de viscosite 
cinernatique a 40 °C, la valeur de viscosite cinernatique a -30 °C. 
5 Cette derniere est obtenue en divisant la viscosite dynamique a - 30°C 
(qui est mesurable) pair la densite a - 30 °C du produit, calculee a partir 
de la densite a 15 °C, par correction de temperature. 

Differentes methodes d'analyse ont ete mises en ceuvre pour 
analyser lTiuile de base selon Tinvention (huile de base A ) et les produits 
10 concurrents suivants : 

- huile de base B obtenue a partir d'une charge tres paraffinique, par 
exemple du gatsch, hydrocraquee et hydrodeparaffinee, 

- huile de base C obtenue a partir d'une charge mo ins paraffinique, 
hydrocraquee et hydrodeparaffinee, 

15 - huile de base D du type NHC5, 

- huile de base E du type 150N ( groupe I). 

Toutes ces huiles ont une viscosite cinernatique Vk(5U00 °C 
comprise entre 4 et 5 mm 2 /s (4 et 5 cSt). 

La spectrometrie de masse a permis d'evaluer la teneur en molecules 
20 naphteniques des differentes huile de base : on trouve environ 10 % 
pour l'huile A, ainsi que pour l'huile B, contre 30 % pour l'huile C, 40 % 
pour l'huile D et 60 % pour l'huile E. 

Les spectres RMN 13 C de ces huiles de base ont ete obtenus par la 
methode TOTAL suivante de preparation d'echantillons : on incorpore 
25 0,77g d'huile dans 1,5 ml de chloroforme deuterie, auxquels ont ete 
ajoutes 200 |il de dioxanne (0,23g). L'addition de dioxanne (qui donne un 
seul pic fin a 67,2 ppm, en dehors de la zone des carbones satures), en 
quantite constante, permet une normalisation interne de chaque spectre 
et permet de comparer les hauteurs de pics de spectres differents entre 
30 eux. Les valeurs figurant dans le Tableau 2 ci-apres sont des hauteurs 
de pics exprimees en cm, toutes normalisees par rapport au pic du 
dioxanne a 100 cm, et done comparables entre elles. 

L'examen des spectres RMN l3 G fait apparaitre les points suivants : 
A) carbones naphteniques : leur presence ne se traduit pas par des 
35 pics fins, mais par un fond continu dans la zone des carbones 

satures (65- 5 ppm), tres peu visible d'un point de vue qualitatif. 
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B) carbones aromatiques : la teneur en carbones aromatiques de 
ces huiles est faible (inferieure a 1 %) et ceux-ci ne donnent pas de 
pics fins. 

C) carbones paraffiniques : le spectre de ces carbones est d'une 
fagon generate un spectre de pics dans la zone des carbones 
satures (65-5 ppm). Ces pics correspondent a des carbones 
paraffiniques dans des environnements particuliers. La plupart de 
ces pics sont identifies et attribues a des structures connues. En 
particulier, on peut distinguer : 

- le pic « CH 2 de chaine longue » caracteristique de motifs GH2 
situes a plus de trois atomes de carbone d'un bout de chaine ou 
d'une substitution; on note (voir Tableau 2 ci-apres) que la 
hauteur de ce pic est nettement plus grande pour ITiuile de base B 
que pour les autres huiles de base, ce qui traduit la presence de 
morceaux de chalnes droites sans substitution en moyenne plus 
longs dans cette huile que dans les autres ; ITiuile D et ITiuile A 
presentent des valeurs plus faibles ; 

- le nombre de substitutions methyl par molecule, note 
« Subst.Cl », correspond a la somme des hauteurs de quatre pics 
caracteristiques ; ITiuile B presente la valeur la plus elevee, suivie 
par ITiuile A et ITiuile C ; 

- le nombre de substitutions plus longues par molecule, c'est-a- 
dire de deux atomes de carbone et plus (ethyl et plus), note « 
Subst. C2+ », correspond a la somme de trois pics caracteristiques 
; on constate que ITiuile A, selon l'invention, est nettement plus 
riche que les autres en substitutions longues. 

En outre, si on fait le rapport du nombre de substitutions de 2 
carbones et plus sur le nombre de substitutions methyl, on obtient la 
valeur la plus elevee pour ITiuile A, 0,947, proche de 1, indiquant un 
mode de substitution equilibre, alors que, pour les huiles D,B et C, et a 
fortiori pour E, le rapport de substitution est plus en faveur des groupes 
methyl. 

De meme, le rapport du nombre de substitutions de 2 carbones et 
plus sur le nombre de motifs CH 2 de chaine longue, exprime en %, donne 

une valeur superieure a 23 % pour ITiuile A, alors qu'elle n'atteint que 
21,8 % pour ITiuile C et environ 14 % pour les huiles B et D, ITiuile E 
restant en-dessous de 3%. Ceci caracterise, pour ITiuile A selon 
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l'invention, une structure d'enchainements n-paraffiniques plus courts 
que ceux d*une base d'origine tres riche en paraffines, mais substitu£s 
d'un plus grand nombre de chaines plus longues. 
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Tableau 2 





Huile de base 
A 


Huile de base 
B 


Huile de base 
C 


Huile de base 
D 


Huile de base 
E 


Analyse des 
spectres 
RMN l3 C 
nauteur ae 
pics en cm) 
pics CH2 de 


59,34 


87,03 


50,22 


76,14 


42,49 


Pics 

Subst.Cl 


14,64 


16,37 


14,33 


13,66 


9,85 


Pics 

Subst.C2+ 


13,86 


12,44 


10,95 


10,89 


1,27 


Subst.C2+/ 

OUOSlXl 


0,947 


0,760 


0,764 


0,797 


0,129 


Rapport 

1UU bUDSuLZ 

+ / CH2 de 

L-IldlllC lUllgUC 








14,30 


2,99 


% molecules 
naphteniques 


10 


10 


30 


40 


60 


VI 


131,4 


142 


126 


128 


100 


VIF 


135,7 


112 


123 


113 


50 


V1F/VI 


1,03 


0,79 


0,98 


0,88 


0,5 



Selon un mode de realisation preferentiel, mais non limitatif, pour 
obtenir les tres bonnes proprietes viscosimetriques et d'ecoulement a 
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froid de ttiuile de base lubrifiante selon I'invention, la Demanderesse a 
mis en oeuvre l'enchainement suivant d'etapes, a partir de coupes ( de 
350 a 600 °C TBP), en particulier des residus issus de traitement 
dTiydrocraquage : 

(1) une premiere etape dTiydrotraitement a temperature comprise entre 
380 et 480 °C, a haute pression (8 MPa<PH 2 <27 MPa ), et basse 
yitesse spatiale horaire (0,15<WH<1 tr l )> sur catalyseur du type Ni- 
Mo, dope ou non, sur support de type amorphe. Lors de cette etape se 
produisent la decyclisation des naphtenes, la saturation des 
aromatiques et du craquage, conduisant a une amelioration du VI et 
un abaissement de la viscosite cinematique ; 

(2) une seconde etape de deparaffinage catalytique a temperature elevee 
(T comprise entre environ 300 et 400 °C), en presence d'un catalyseur 
de type zeolithique dope par des metaux nobles tels que du platine, 
au cours de laquelle ont lieu des reactions de craquage et 
d'isomerisation des n-paraffines. Cette etape permet d'ameliorer les 
proprietes a froid de la coupe traitee, notamment d'abaisser son point 
d'ecoulement, tout en preservant la valeur du VI ; 

(3) une troisieme etape de fractionnement sous vide, pour obtenir des 
coupes d'environ 400-470 °C (TBP), permettant d'ajuster la viscosite 
cinematique Vk@100 °C a environ 4 mm 2 /s, et la volatility Noack en 
dessous de 13% ; 

(4) une derniere etape dTiydrofmition, a T<250°C, a pression elevee, 
(PH 2 >10 Mpa), a faible vitesse spatiale horaire (0,3<WH<0,8 h* 1 ) et 

avec un catalyseur Pt /Pd ou Ni, permettant de saturer les composes 
aromatiques (teneur <1000 ppm) pour conferer a l'huile une faible 
coloration (valeur de couieur Saybolt +30) et une stabiiite a 
Toxydation. 

Toutefois, d'autres types de charges peuvent avantageusement etre 
utilises, en melange avec les charges precedentes, pour les doper, ou en 
remplacement de celles-ci, notamment des paraffines ou cires de 
synthese Fischer-Tropsch, des cires ou gatschs, et des distillats de 
distillation atmospherique ou sous vide. 

Par ailleurs, il peut aussi etre envisage d'obtenir l'huile de base 
lubrifiante selon ^invention, par oligomerisation d'olefmes, en particulier 
d^lpha-olefines legeres presentes notamment dans Tessence lourde des 
unites de viscoreduction ou dans Tessence de FCC (craqueur 
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catalytique). Cette oligomerisation est realisee en presence d'un 
catalyseur du type acide phosphorique ou chlorure d'aluminium, a des 
temperatures comprises entre environ 190°C et 340»C et eUe conduit a 
des produits hydrocarbones a chaines longues tres ramifiees. 
5 Les huiles de base ainsi obtenues, ayant un VI superieur a 130 et 

un VIF superieur a 125, peuvent remplacer des bases lubrifiantes 
synthetiques du type des PAO, avec un avantage economique 
interessant, dans des formulations pour huiles pour moteurs 
d'automobile et notamment dans des grades tels que OW30, pour 
10 lesquels les exigences des proprietes a froid sent les plus severes : 
viscosite cinematique Vk@100 °C comprise entre 9,3 et 12,5 mm^/s et 
viscosite dynamique CCS a -30°C inferieure a 3250 mPa.s. 

La Demanderesse a ainsi formule une huile moteur de grade 0W30 
de composition, en % de poids : 
!5 - huile de base A : 80,1 

- additifde performance : 13,8 

- additif ameliorant le VI : 5,8 

- additif diminuant le point d'ecoulement : 0,3 

Cette huile presente les caracteristiques suivantes : 
20 - viscosite cinematique Vk@100°C : 9,65 mm^/s 

- viscosite cinematique a 40°C : 50,8 mmV s 

-VI: 178 

- viscosite dynamique CCS a -30°C : 3000 mPa.s, 
et elle satisfait ainsi aux specifications de ce grade, en remplacement 

25 d'une huile de base du type PAO ou melange PAO et ester. En outre, une 
telle formulation satisfait en particulier aux criteres du test moteur 
TU3MH (selon la norme CEC-L-55-T-95). 

Ces bases peuvent aussi trouver des applications interessantes 
dans des formulations pour des lubrifiants industriels. 
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Revendications 

1. Nouvelle huile de base hydrocarbonee pour lubrifiants, ayant 
un indice de viscosite ou VI superieur ou egal a 130, comprenant 
principalement des chaines hydrocarbonees longues, isoparaffiniques, 
ramifiees sur plusieurs atomes de carbone, caracterisee en ce que ces 
chaines comprennent un nombre d'atomes de carbone superieur a 25 et 
presentent un rapport du nombre de substituants composes d'au moins 
deux atomes de carbone, au nombre de substituants de type methyl, 

superieur ou egal a 0,9. 

2. Huile de base selon la revendication 1, caracterisee en ce que 
les chaines hydrocarbonees longues presentent un rapport du nombre 
de substituants composes d'au moins deux atomes de carbone, au 
nombre de CH 2 de chaine longue, exprime en %, superieur ou egal a 

23%. 

3. Huile de base selon l'une des revendications 1 et 2, 
caracterisee en ce qu'elle presente un rapport de 1'indice de viscosite a 
froid (VI F) sur l'indice de viscosite (VI), superieur ou egal a 1. 

4. Huile de base selon l'une des revendications 1 a 3, caracterisee 
en ce qu'elle possede une teneur en molecules naphteniques inferieure 
ouegalea 10%. 

5. Huile de base selon Tune des revendications 1 a 4, caracterisee 
en ce qu'elle presente une valeur de volaulite Noack inferieure a 13 % en 
poids. 

6. Huile de base selon l'une des revendications 1 a 4, caracterisee 
en ce qu'elle presente un point d'ecoulement inferieur a -18°C . 

7. Huile de base selon l'une des revendications 1 a 4, caracterisee 
en ce qu'elle presente une valeur de couleur Saybolt de + 30. 

8. Huile de base selon la revendication 3, caracterisee en ce 
qu'elle presente un indice de viscosite a froid (VIF) superieur a 125 . 

9. Huile de base selon l'une des revendications precedentes, 
caracterisee en ce qu'elle presente une viscosite dynamique a -30 °C 
inferieure a 1200 m Pa.s, pour une viscosite cinematique Vk a 100 °C 
de 4 mm 2 /s. 

10. Huile de base selon l'une des revendications 1 a 4, caracterisee 
en ce qu'elle presente un indice de viscosite (VI) compris entre 130 et 
135 pour une viscosite cinematique Vk a 100 °C comprise entre 3,5 et 
4.5 mm 2 /s. 
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U Huile de base selon l'une des revendications 1 a 4, caracterisee 
en ce qu'elle presente un indice de viscosite VI superieur a 135 pour une 
viscosite cinematique Vk a 100 »C comprise entre 4,5 et 5 mm /s. 

12 Utilisation de lHuile de base selon l'une des revendications 
precedentes, dans la formulation de lubrifiants pour ™ teurs V^ 
particulier pour automobiles, en vue notamment de formuler un grade 

0W30 13 Procede d'obtention d'une huile de base selon l'une des 
revendications 1 a 11, caracterise en ce que des coupes de residus issus 
d«hydrocraquage sont soumises successivement a des etapes 
d'hydrotraitement, dHydrodeparaffinage, de fractionnement 

dTivdrofinition. . m i;i 

14. Procede selon la revendication 13, caracterise en ce quil 

comprend les etapes successives suivantes : ■ 

a) une premiere etape d'hydrotraitement a temperature 
comprise entre 380 et 480 -C. a haute pression (8 MPa<PH 2 <27 MPa ) et 
basse vitesse spatiale horaire (0,15<WH<1 h-t), sur catalyseur du type 
Ni-Mo, dope ou non, sur support de type amorphe. 

b) une seconde etape de deparaffinage catalytique a 
temperature elevee (T comprise entre environ 300 et 400 -Q. en presence 
d'un catalyseur de type zeolithique dope par des metaux nobles tels que 

du platme^ ^ etape d e fractionnement sous vide, pour 

obtenir des coupes d'environ 400-470 "C (TBP) . 

d) une derniere etape dHydrofinition, a T<Wtp«j« 
elevee, (PH 2 >10 Mpa), a foible vitesse spatiale horaire (0,3<WH<0,8 h 

et avec un catalyseur Pt /Pd ou Ni. 
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